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La presente invention concerne des balais en carbohe a proprietes 
ameliorees pour Machines electriques* 

II est connu d'une part, que le principe du balai sandwich constitue 
de deux elements de balais lies rigidement entre eux par une colle de 
5 nature isolante, ameliore le pouvoir coamutant par le freinage des courants 
de circulation entre chacun des elements du balai* 

II est connu aussi que le pouvoir coamutant d'un- balai se trouve 
ameliore par tout artifice permettant de liniter la densite de courant 
dans la zone frottante proche des aretes d' entree et surtout de sortie 
10 quand le contact balai/lame s'etablit ou s v inter rompt* 

Le but essentiel de 1* invention est de realiser des balais dont le 
fonctionnement electrique, et en particulier le pouvoir connu tant, est 
meilleur que celui des balais realises jusqu'a ce jour* 

Ce but est atteint suivant l 1 invention qui consiste en un balai ou 
15 element de balai en carbone, comprenant une ou plusieurs tranches d'un 
mater iau different du mater iau de base du balai ou de 1' element de balai 
fixees sur la face laterale d' entree et/ou sur la face laterale de sortie 
du balai ou de 1'eleaent de balai* et/ou inserees dans le corps du balai 
ou de 1' element de balai paralleleaent a ces faces later ales, caracterise 
20 en ce que la ou lesdites tranches sont fixees au corps du balai ou de 

1* element de balai de maniere electriquement conductrice et que le mate- 
riau constituant la ou lesdites tranches est un mater iau carbone a struc- 
ture feuilletee dont les feuillets sont disposes* pour l f essentiel, 
parallelement auxdites faces laterales et dont le rapport des resistivites 
. 25 suivant une direction perpendiculaire aux feuillets et suivant les feuil- 
lets est super ieur. a 10* 

Cette valeur est nettement superieure a celle des matieres agglomerees 
les plus anisotropes habitue llement utilisees pour les balais* 

Grace a ces parti cularites. la resistance opposee au passage des 
30 courants circulant dans et a travers les couches depuis 1* inter face balai* 
collecteur jusqu'a la connexion cable-balai placee dans le corps du balai 
augmente d'autant plus fortement que le point considere sur la face 
frottante se r appro che de l f arete d 1 entree et/ou de sortie selon que la 
tranche de mater iau a structure feuilletee se trouve sur la face laterale 
35 d v entree et/ou de sortie* 

Get autofreinage du courant dans les couches exterieures du balai a 
la rupture du contact avec les lames du collecteur est evidemment tres 
favorable pour une bonne commutation* 

Quand une tranche de mater iau a structure feuilletee est inseree 
40 dans le balai, cette tranche se comporte comme un ecran vis-a-vis des 
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courants de circulation tout en peraettant une captation de courant 
comme indique plus haut lorsque la tranche est fixee a une des faces 
laterales ou sur ces deux faces, et en evitant une zone de la face frot- 
tante ou il n'y aurait aucune captation de courant conae ce serait le 
cas avec une tranche de matiere isolante. 

Les figures 1, 2, 3 et 4 il lust rent, a titre indicatif et non limi- 
tatif, plusieurs variantes suivant 1* invention. 

La figure 1 montre un balai 1 muni de son cable 2. Sur l'une des 
faces laterales d« entree ou de sortie est fixee une tranche 3 de materiau 
carbone a structure feuilletee. 

La figure 2 montre un balai 1 muni de son cable 2. Sur les faces 
laterales d» en tree et de sortie sont fixees des tranches 3 a et 3b du 
mater iau carbone a structure feuilletee. 

La figure 3 montre un balai 1, muni de deux cables 2a et 2b ou est 
inseree une tranche de materiau carbone 3 a structure feuilletee. 

La figure 4 montre un balai qui est une variante du balai represent* 
figure 1. Le balai 1 muni de son cable 2 comporte dans l'une de ses 
faces laterales d 'entree ou de sortie une zone en retrait menagee sur 
toute sa hauteur et dans laquelle est fixee une tranche 3 de materiau 
carbone a structure feuilletee de man! ere a proteger mecaniquement cette 
derniere. 

Suivant V invention, on peut utiliser comme materiau carbone a 
structure feuilletee du carbone pyrolytique graphite ou non. Ce materiau 
convient particulierement bien puisque, outre qu'il resiste tres bien a 
1» action destructrice des etincelles, sa resist! vite est tres ani so trope 

- de I'ordre de SOO.lO^Jl.m dans la direction parallele aux plans 
des couches d'atomes de carbone ; 

- de l»ordre de 30 000 lO-SJi.m dans la direction perpendiculaire 

a ces plans. 

Les tranches de carbone pyrolytique graphite ou non peuvent Stre 
fixees au corps du balai par collage electriquement conducteur. 

Le carbone pyrolytique peut Stre egalement depose directement sur 
la ou lesdites faces laterales a partir d'une phase vapeur suivant un 
des precedes connus, et eventuellement graphite ensuite. 

Comme autre materiau carbone a structure feuilletee, on peut egale- 
ment suivant 1» invention utiliser du graphite expanse recomprime. 

K n effet, ce materiau est tres resistant electriquement suivant son 
axe de compression et tres conducteur du courant perpendiculairement a 
cet axe puisque le rapport entre les resistivites suivant ces deux direc 
tions est de l'ordre de 100. De plus, comme le graphite pyrolytique, il 
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resiste tres bien a l v action destructrice des etincelles* 

En outre t dans ce sateriau qui eat un materiau auto -agg loser e f on 
pent disperser des charges dont le role est de parfaire le fonctionneaent 
dn balai sur le collecteur* Ces charges peuvent etre sinerales, aetalli- 
5 ques, carbonees et se presenter sons differentes formes • 

Cette charge pent en particulier etre un corps abrasif qui peut 
corriger si necessaire, un eventual exces de graphite dans la patine. 

Le materiau deer it dans le FR 2 065 763 est un des materiaux conve- 
nab les* II possede en outre des proprietes elastiques qui ameliorent le 
10 contact avec le collecteur particulierement lorsque 1'etat de surface de 
celui-ci n'est pas par fait* 

Un autre materiau convenant particulierement bien consiste en du 
graphite expanse re comprise qui est un materiau auto-agglonere charge 
de car bone vitreux sous forme de poudre, lamelles, feuillets, paillettes* 
15* aiguilles de courtes longueur t etc* 

Les tranches de graphite expanse recomprime, charge ou non, peuvent 
etre f ixies au corps du balai par collage electriquenrent conducteur. 

Les tranches de materiaux a structure feuilletee suivant 1* invention 
ont des proprietes et des caracteristiques differentes de celles des 
20 couches de fibres de carbone appliquees sur les faces laterales du balai 
affleurant la face frottante et frottant sur le collecteur a la maniere 
d 1 un pinceau* 

Biles different aussi des tranches de matieres carbonees solides et 
agglomerees renforcees mecahi queue nt par des fibres ou chargees de fibres 
25 courtes* 

En effet, les nateriaux suivant l f invention sont a base de carbone 
ou de graphite, sont fortement anisotropes, et en ce qui eohcerne le 
graphite expanse t seal -soup le et auto-agglomere. 

II est par ailleurs entendu que cette description s* applique aussi 
30 bien aux balais qu'aux elements de balai* 
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REVINDICATIONS 

1 - Balai ou eleaent de balai en carbone coaprenant une ou plusieurs 
tranches d'un Bateriau different dn Bateriau de base du balai on de 1' ele- 
ment de balai fixees snr la face laterale d'entree et/ou snr la face late- 
rale de sortie du balai on de l'element de balai, et/ou inserees dans le 
corps du balai ou de l'eleaent de balai paralleleaent a cea faces latera- 
les, caracterise en ce que les tranches sont fixees au corps du balai on 
de 1 •element de balai de aaniere electriqueaent conductrice et en ce que 
ledit nateriau constituant la ou les tranches est un Bateriau carbone a 
structure feu i lie tee dont les feuillets sont disposes pour l'essentiel 
parallelement auxdites faces laterales et dont le rapport des resistivites 
suivant une direction perpendiculaire aux feuillets et suivant les feuil- 
lets est super ieur a 10. 

2 - Balai ou eleaent de balai selon revendication 1 caracterise en 
ce que ledit Bateriau carbone a structure feuilletee est du carbone pyro- 
lytique, graphite ou non. 

3 - Balai ou eleaent de balai selon revendication 2 caracterise en 
ce que le carbone pyrolytique est depose directeaent snr ladite face 
laterale contenant l'arete d'entree et/ou sur ladite face laterale conte- 
nant l'arete de sortie a partie d'une phase vapeur, et eventuelleaent 
graphite. 

4 - Balai ou eleaent de balai selon revendication 1 caracterise en 
ce que ledit nateriau carbone a structure feuilletee est du graphite 
expanse recoapriae. 

5 - Balai on eleaent de balai selon revendication 4 caracterise en 
ce que ledit graphite expanse recoapriae contient une charge. 

6 - Balai ou eleaent de balai selon revendication 5 caracterise en 
ce que ladite charge est un aateriau abrasif . 
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BASIC -ABSTRACT: 

The carbon brush, for a rotating machine, consists of a main 
body or support 

(1) , to which the conductor (2) is fixed, and a layer of 
thermal carbon (3) on 

one surface. The layer of thermal carbon forms the working 
surface of the 

brush and has a resistivity of 3.10-6 ohm.m in the plane of 
the layer and a 

resistivity of 3.10-4 ohm. m at right angles to this plane. 

The thermal carbon is deposited directly from the vapour 
phase onto the main 

body and may then be coated with graphite. The layer may 
also be made of an 

expanding/compressible graphite loaded with an abrasive 
material . The graphite 

has similar resistivity properties to the thermal carbon. 
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